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(57) Abstract 

The invention relates to a method ^or fabri^^ng^sta.p«l o^^^^^^ 
material is heated to the stamping temperature P/^ff " ^^^^^^^^^^^^ composite material is preheated to the 

the method, a filamentary composite ""^tenal wth long fib^ « used.^^ ry.^ P 

stamping temperature; the filamentary composite then contouously mtro^^ ^^^^^^ ^j. ^ 

Sy wmposite is cut when the first part of the mould is filled °° in and arriving to 

tSperatS.^ regulation housing is in^^bjli^ed wh^^^ "^^f ™ „P^e filamentary corn- 

said bousing is stored therein till the feedmg of the first ^^^"'^ P.*^^'^ J^f "^^^^^ the lengA introduced in the first mould part is 



(57) Abrege L'invention est relative a.un precede de fabrication d'un objet estampe en un materiau composite thermopiasti- 
que selon leqnel le materiau est chauffe a la temperature d'estampage, et place dans Fune des parties d'un moule froid d'une 
presse d'estampage. Selon ce precede, on utilise en tant que materiau un composite filiforme a fibres longues; on prechauffe ce 
composite filiforme a la temperature d'estampage; on introduit ensuite en continu le composite filiforme dans la premiere partie 
de moule froide* on decoupe le composite filiforme lorsque la premiere partie de moule est empUe et on immobiUse alors le tron- 
con compris ent^e I'extremite coupee et la sortie d'une enceinte de regulation de temperature, en continuant a alimenter cette en- 
ceinte- on stocke dans cette enceinte le composite contenu et y arrivant, jusqu'a la reprise de I'alimentation d'une premiere partie 
de moule • et on choisit les vitesses de defilement du composite fiHforme en amont et en aval de I'enceinte de regulation de teUe 
sorte que'la long;ueur debitee dans la premiere partie de moule soit egale a la somme des longueurs introduites dans I'encemte 
pendant la periode d'alimentation du moule et pendant I'interruption de cette alimentation. 
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Procede et installation d'un objet estampe en un mat§riau 
composite thermoplastique . 

La presente invention concerne un procede et une installation de 
fabrication d*un objet estampg en un materiau composite 

05 thermoplastique, Selon un procede connu le materiau composite 
thermoplastique est chauffe a la temperature d'estampage event 
d'etre place en une quantite suffisante dans I'une des deux 
parties d'un moule froid de compression faisant partie d'une 
presse d'estampage et comportant une partie de moule fixe et une 

10 partie de moule mobile de maniere a pouvoir venir fermer 
rapidement contre la partie de moule fixe et compresser fortement 
le materiau composite pour lui donner la forme definitive du 
produit et pour refroidix brusquement le materiau contenu dans 
ledit moule avant la reouverture de celui*ci et 1' evacuation dudit 

15 produit estampe et refroidi. 

Le procede de formage d'un objet par compression d^un materiau 
composite thermoplastique, encore appele "estampage", consist a a 
decouper des ' plaques de composites thermoplastiques a 
caractSristiques isotropes, en flans de dimensions plus petites, a 

20 chauffer un nombre suffisant de flans a une temperature telle que 
la matiere thermoplastique devienne plastique, a remplir un demi 
moule froid avec lesdits flans, h couvrir ce premier demi-moule par 
un deuxieme derox-moule .de forme correspondante, puis a fermer 
rapidement le moule, sous une pression diterminee (d*une dizaine a 

25 quelques centaines de bars) pour obtenir, par compression et 
deformation du materiau composite chaud, la piece de forme 
recherchSe correspondant a celle des deux demi-moules froids ; 
apres refroidissement la forme de la piece est conservee et la 
piece est dSmoulge. 

30 II existe de nombreuses methodes de production des plaques en 

matieres thermoplastiques renforcSes de fibres qui sont appelSes 
"TRE" (Thermoplastiques Renf orces Estampables) . 

Quels que soient les modes de fabrication des plaques "TRE", 
1 ' inconvenient majeur du precede connu de fabrication d'un objet 

35 thermoplastique renforce par estampage est caracterise par la 
discontinuite des operations de fabrication des plaques d'une part, 
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e-fc d'estampage, sous une presse en compression, d' autre part. 

Entre ces deux operations distinctes, de fabrication des plaques 
"TRE", d*une part, et I'estampage, d' autre part, se situent les 
operations de decoupe des flans, de pesee, de chauffage des flans 
05 et de positionnement des flans dans le moule. 

D'autres inconvenients resident dans la difficulte d'optimiser 
1* utilisation du materiau composite, la perte d'energie et les 
nombreuses manipulations du materiau composite thermoplastique. 
Les plaques en materiau composite dans lesquelles les flans sent 
10 decoupes sent isotropes, Ceci est un avantage quand la piece a 
estamper doit egalement avoir des caracteristiques isotropes. Si 
par contre la piece necessite des caracteristiques par exemple de 
resistance plus elevees dans certaines directions, il faut a j outer 
aux flans remplissant le demi-moule, des rubans de fibres 
15 unidirectionnels positionnes en fonction des renforts a obtenir. 

II existe enfin de nombreux produits qui doivent presenter des 
caracteristiques essentiellement anisotropes, tels que des 
montants de fenStres, des renforts de portes de voitures, des 
raquettes de tennis, produits representee schematiquement par les 
20 figures la, 2a et 3a du dessin annexe. Dans tous les cas, 
1* utilisation de flans isotropes pour fabriquer des produits 
particulierement anisotropes conduit a un gaspillage de matiere 
et/ ou a des proprieties faibles- 

Le processus complet de fabrication du produit en materiau 
25 composite thermoplastique comprend une phase de chauffage des 
matieres premieres pour le formage des plaques, suivie d*un 
refroidissement des plaques thermoformees a la temperature 
amfaiante, puis une nouvelle phase de chauffage des flans avant 
1' introduction de ceux-ci dans le moule froid de la presse 
30 d'estampage. 

Pour alimenter la presse, il est necessaire de decouper les 
flans,, de les chauffer, puis de les manipuler pendant qu'ils sont 
chauds et done tres malleables, ce qui entraine de nombreux defauts 
ponctuels de surface, et la necessite d'une main d'oeuvre 
35 importante. 

Les precedes connus pour fabriquer des rubans en materiaux 
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composites a fibres longues unidirectionnelles comportent 
generalement les etapes suivantes : deroulement de meches de 
fibres ; prechauffage des meches de fibres ; impregnation des 
meches de fibres par des resines thermoplastiques ; le cas echeant 
05 chauffage des fibres impregnees ; calandrage des meches pour 
obtenir un ruban de fibres impregne ; refroidissement du ruban et 
enroulement de celui-ci sur une bobine de stockage. 

L' impregnation des meches de fibres est generalement faite, soit 
avec des polymeres thermoplastiques fondus, soit avec des poudres 
10 thermoplastiques sous forme d'un lit fluidise de poudres, ces 
poudres fondant sous 1' action de la chaleur, 

Les fibres utilisees sont de toutes natures. Ainsi, on peut 
utiliser des fibres naturelles ou synthetiques , minerales ou 
organiques telles que des fibres de verre, en alliages metalliques, 
15 de carbone, des fibres textiles en coton, en chanvre, des fibres en 
resines polyacryliquesy en polyethylene, polypropylene, en 
poly amides etc*. On peut aussi utiliser des fibres thermoplast^iques 
a condition que leur temperature de ramolissement soit suffisamment 
superieure aux temperatures de traitement pour conserver leur 
20 structure de fibres. 

Si 1 ' impregnation des meches de fibres est faite a partir de 
polymeres fondus, il est necessaire de faire fondre le polymere 
thermoplastique avant 1 ' impregnation desdites meches . 

Si 1' impregnation est fiaite a partir de polymeres a I'etat de 
25 poudre, cette impregnation des meches doit etre immediatement 
suivie d'un chauffage pour faire fondre la poudre polymere. 

Dans tous les cas, les precedes de fabrication de rubans 
unidirectionnels necessitent une phase de chauffage pour fondre la 
matiere thermoplastique d* impregnation et conformer le ruban, suivi 
30 d'un refroidissement. 

Apres refroidissement, les composites thermoplastiques sont 
relativement rigides ; la necessite 'd'enrouler le ruban 
unidirectionnel sur des bobines d'un diametre compatible avec le 
stockage et le transport, oblige a calandrer le ruban en epaisseur 
35 relativement faible. 

Ces rubans peuvent etre decoupes en trongons et etre incorpores 
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dans les produits en tant que renforts dans certaines directions 
desdits produits. La mise en oeuvre de ces trongons de ruban, qui 
doit etre associee a celle des flans isotropes, est cependant 
difficile et engendre des manipulations supplementaires . 

05 Pour attenuer ces inconvenients dans une certaine mesure, il a 

deja ete propose (voir brevet GB 2 150 070) de fabriquer en continu 
* des meches de fibres impregnees d'une resine thermoplastique , de 
disposer ce composite thermoplastique filiforme chaud sur un 
mandrin dans un moule de forme appropriee et de laisser ensuite 

10 refroidir progressiveraent 1' ensemble des fibres depose sur le 
mandrin pour que s'etablisse une liaison rigide entre lesdites 
fibres grace a la raatiere thermoplastique refroidie, Une fois 
refroidi, 1' ensemble forme de composite thermoplastique filiforme 
donstitue le produit fini et peut etre enleve du mandrin. En cas de 

15 besoin, cet ensemble forme de composite thermoplastique filiforme 
peut etre soumis a une operation d'estampage dans un deuxieme moule 
apres chauffage prealable dudit ensemble. 

On comprend aisement que ce mode operatoire conduit egalement a 
des depenses energetiques importantes, a des manipulations 

20 supplementaires et surtout ne se prite pas a une mise en oeuvre 
continue du precede de fabrication d'un produit en composite 
thermoplastique filiforme comportant des zones isotropes et/ou des 
zones anisotropes. 

L' invention a pour but de proposer un procede de fabrication 

25 d'un objet estampe en un materiau composite thermoplastique, 
procede du type initialement mentionnS et qui evite les 
inconvenients enumeres prealablement. 

Selon 1' invention, ce but est atteint du fait que : 

- l*on utilise en tant que materiau composite thermoplastique au 
30 moins partiellement un composite filiforme ' a fibres 

longues, paralleles entre-elles et impregnees d'une matiere 
thermoplastique, 

- I'on prechauffe ce composite filiforme et on le fait passer en 
continu dans une enceinte de regulation de temperature pour lui 

35 conferer la temperature d'estampage, 
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- I'on introduit ensuite en continu ledit composite filiforme dans 
la premiere partie de moule froide de la presse d'estampage 
Jusqu'a ce qu'y soit deposee une quantite predeterminie de 
composite filiforme, 

05 - l*on decoupe ledit composite filiforme lorsque ladite quantite 
est atteinte dans la premiere partie de moule et l*on immobilise 
momentanement le trongon du composite filiforme compris entre 
I'extremite coupee et la sortie de 1' enceinte de regulation de 
temperature, tandis que I'on continue a alimenter en composite 

10 filiforme ladite enceinte de regulation, 

- I'on stocks dans cette enceinte la quantite de composite 
filiforme contenue et arrivant dans ladite enceinte pendant 
1' arret de 1* alimentation en composite filiforme de la premiere 
partie de moule jusqu*a la reprise de 1* alimentation de la meme ou 

15 d'une autre premiere partie de moule, et 

- l*on choisit les vitesses de defilement du composite filiforme 
en amont et en aval de 1' enceinte de regulation de telle. sorts que 
la longueur du composite filiforme debitee dans la premiere partie 
de moule pendant une periode d ' alimentation du moule soit egale a 

20 la somme resultant des longueurs de composite filiforme introduite 
dans 1' enceinte de regulation pendant d'une part, la periode 
d * alimentation du moule et, d' autre part, la periode d' interrup- 
tion de 1 ' alimentation du moule et d' immobilisation du trongon de 
composite filiforme compris entre le moule et la sortie de ladite 

25 enceinte. 

Le but de 1' invention peut egalement etre attaint du fait que : 

- I'on utilise en tant que materiau composite thermoplastique au 
moins partiellement un composite filiforme a fibres longues, 
paralleles entre-elles et impregnees d'une matiere thermoplastique, 

30 - I'on prechauffe ce composite filiforme et on le fait passer en 
continu dans une enceinte de regulation de temperature pour lui 
conferer la temperature d'estampage, 

- I'on introduit ensuite en continu ledit composite filiforme 
dans la premiere partie de moule d'un pre-moule chauffe qui, le 
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cas echeant fait partie d*une presse de pre-estampage, jusqu'd ce 
qu'y so±t deposes une quarrtite predeterminee de composite 
filiforme, 

• I'on decoupe ledit composite filiforme lorsque ladite quantite 

05 est atteinte dans la premiere partie de prennoule et l*on 
immobilise momentanement le trongon du composite filiforme compris 
entre l^extremite coupee et la sortie de 1* enceinte de regulation 
de temperature, tandis que I'on continue a alimenter en composite 
filiforme ladite enceinte de regulation, 

10 - l*on stocke dans cette enceinte la quantite de composite 
filiforme contenue et arrivant dans ladite enceinte pendant 
1' arret de 1' alimentation en composite filifoanne de la premiere 
partie de pre-moule jusqu'a la reprise de 1' alimentation de la meme 
ou d'une autre premiere partie de pre-moule, 

15 -I'on choisit les vitesses de defilement du composite filiforme 
en amont et en aval de 1' enceinte de regulation de telle sorts 
que la longueur du composite filiforme debitee dans la premiere 
partie de pre-moule pendant une periode d^ alimentation du 
pre-moule soit egale a la somme resultant des longueurs de 
20 composite filiforme introduite dans 1" enceinte de regulation 
pendant d'une part, la periode d' alimentation du pre-moule et, 
d» autre part, la periode d • interruption da 1' alimentation du 
pr§-mpule et d' immobilisation du trongon de composite filiforme. 
compris entre le pre-moule et la sortie de ladite enceinte, 
25 - I'on comprime le cas echeant le composite filiforme contenu 
dans le pre-moule chaud et I'on forme une ebauche ou pre-forme que 
I'on maintient chaude, et, 

. ' - I'on transfere rapidement 1' ebauche ou pre-forme chaude, le cas 
echeant avec le pre-moule chaud j usque la premiere partie de moule 
30 froide de la presse d'estampage, et 

- I'on dispose - 1* ebauche chaude ou la pre-forme dans ladite 
premiere partie de moule froide et on estampe ladite ebauche ou 
pre-forme 3 I'aide du moule d'estampage froid. 

Grace a cette conception, on realise un precede de fabrication 
35 economique en energie et manipulation, qui malgre les arrets 
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imperatifs de 1 ' alimentation du moule d'estampage peut etre mis en 
oeuvre d'une fagon quasi-continue et aboutir a des produits a 
caracteristiques soit isotropes, soit anisotropes^ soit isotropes a 
certains endroits et anisotropes a d'autres endroits. 
05 La presente invention concerne aussi une installation de 
fabrication d'un objet estampe en un materiau composite 
thermoplastique du type comprenant d^amont en aval dans le sens du 
deplacement dudit materiau composite : 

- un magasin de bobines de fibres longues, le cas echeant 
10 impregnees d'une matiere thermoplastique ; 

- le cas echeant un dispositif de chauffage et d' impregnation 
des fibres longues avec une matiere thermoplastique liquide ou 
pulverulente pour former un composite filif orme ; 

- un dispositif d ' entrainement des fibres impregnees et chauf- 
15 fees ; 

- un dispositif de regulation de la temperature des fibres im- 
pregnees ; 

- une tete mobile de distribution des fibres imprSgnees et 
chauffees ; et, 

20 - une presse d'estampage comportant au moins une premiere par- 

tie de moule froide destinee a recevoir le composite filiforme et 
une deuxieme partie de moule froide verticalement mobile, disposee 
a 1' aplomb de la premiere partie et destinee a venir cooperer avec 
celle-ci pour produire un objet estampe en composite 

25 thermoplastique filiforme. 

Cette installation est caracterisee selon 1' invention du fait 
que la tete de distribution comprend, d'une part, des moyens 
d ' entrainement et de distribution ainsi que, d' autre part, des 
moyens de decbupe pour le composant filiforme et que le dispositif 

30 de regulation de la temperature comprend une enceinte dans 
laquelle est prevue une unite tampon pour stocker temporairement 
la quantite de composite filiforme entrant dans ladite enceinte 
pendant 1' arret des moyens d ' entrainement du composant filiforme 
dans la tete de distribution, 

35 Les Ob jets de la presente invention seront encore mieux compris 
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a I'aide de la description suivante de plusieurs modes de 
realisation du precede et de 1' installation selon 1' invention, 
description faite en ref§rence au dessin annexe sur lequel : 

- les figures la , 2a, 3a^ montrent une vue en plan de quelques 
05 objets estampes en materiau composite thermoplastique susceptibles 

de constituer des applications de 1' invention, objets tels que 
cadre de fenStre, renfort de porte de voiture, raquette de tennis ; 

- les figures lb, 2b, 3b representent les trois mimes objets j 
avec la representation des trajets des composites filiformes dans 

10 les moules correspondent aux objets selon les figures la a 3a ; 

- la figure 4 est le schema d'une installation pour la mise en 
oeuvre d'un precede conforme a 1' invention ; 

- les figures 5a et 5b^ representent schematiquement un dispo- 
sitif de regulation de la temperature muni d'une unite tampon pour 

15 le stockage prbvisoire des fibres, raeches, faisceaux ou rubans 
impregnes ; 

- les figures 6a et 6b representent schematiquement,. respecti- 
vement, une presse d'estampage utilisant deux premieres parties de 
moule inferieures permettant la mise en oeuvre d'un procSde 

20 conforme a 1' invention et comportant deux postes de chargement ; 

- les figures 7a et 7b representent une installation comportant 
deux presses d'estampage comprenant chacune deux postes de 
chargement, et un robot d* alimentation pour deux postes, I'un des 
deux postes faisant partie d'une premiere presse et 1' autre posts 

25 de la seconde presse ; 

- les figures 8a^, 8b , 8£ representent trois variantes conf ormes 
a 1* invention de d§pdt du materiau a estamper ; 

- la figure 9 represente une quatrieme variante de trajectoires 
possibles de depOt du materiau a estamper ; 

30 - les figures 10£ 3 10 £ representent schematiquement la succes- 

sion des operations de preparation d'une ebauche chaude non 
compressee de composite thermoplastique filif orme ; 

- les figures 11a a 11c representent schematiquement la succes- 
sion des operations de preparation d'une ebauche chaude compressee 

35 a partir d'un composite theimoplastique filif orme froid ; 
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- la figure 12 esl: une vue en elevation d'une coupe vejrticale a 
travers une tete de distribution selon 1' invention ; et, 

- la figure 13 est une vue en plan d'une coupe transversals 3 
travers la tete de distribution suivant la ligne brisee XIII-XIII 

05 de la figure 12. 

Les figures lb, 2b^ et 3b montrent les sens des trajets du 
composite thearmoplastique filiforme a fibres unidirectionnelles 1 
lors du depot de ce dernier dans une premiere partie de moule 
appropriee pour permettre de realiser les objets des figures la, 

10 2ai et Sa^, respectivement , ceci conformSment § 1' invention, entre 
un point de depart 2 du dipOt et un point de fin 3 de ce depSt, 
afin de realiser les armatures 4, 5 et 6 desdits objets, 
respectivement. On ne sortirait cependant pas du cadre de 
1' invention en deposant le composite filiforme a fibres longues 

15 unidirectionnelles suivant d'autres trajectoireso 

Par composites filiformes on entendra des composites ayant une 
dimension quasiment infinie dans une direction par rapport aux 
dimensions dans les deux autres directions, leurs fibres etant 
impregnees ou noyees dans une matiere thermoplastique. La section 

20 des composites filiformes peut etre cirouladLre, carree, 
rectangulaire, ou correspondre a des formes plus complexes. Ce qui 
caracterise un composite filiforme est 1* existence d'une dimension 
dans une direction tres nettement superxeure aux dimensions dans 
.les autres directions. A titre d'exemple, un fil, une barre 

25 continue, un ruban, une bande, sont des produits filiformes malgre 
la diversite des secftions, la longueur pouvant §tre considirie 
comme infinie par rapport a la largeur. 

Une fois la quantite de composite thermoplastique filiforme § 
fibres longues unidirectionnelles deposea a chaud dans une 

30 premiere partie de moule froide, le composite est coupe et 
1' alimentation c'est-a-dire le defilement du composite filiforme 
est momentanement interrompue au niveau de ladite premiere partie 
de moule froide. 

La premidre partie de moule ayant ete emplie de la quantite 
35 necessaire de composite thermoplastique filiforme a fibres longues 
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unidixectionnelles, a la temperature d'estampage, c'est-a-dire a 
chaud, et suivant la trajectoire retenue, est fennSe rapidement a 
I'aide de la deuxiSme partie de nioule froide et mobile 
verticalement. Par suite de la fermeture du moule de la presse 
d*estampage, la quantite de composite thermoplastique deposee dans 
la premiere partie de moule est comprimee et sous I'effet de la 
compression remplit rapidement toute la chambre delimitee par les 
deux parties de demi-moules et se refroidit et se fige quasi 
instantanement au contact des parois internes du moule froid de 
compression. La pigce estampie refroidie est demoulee. 

Bien entendu, par le terme moule froid ou partie de moule 
£roide, il faut comprendre que ce moule se trouve a une temperature 
de I'ordre de 50 i 70°C par opposition aux moules chauds employes 
pour la cuisson des produits en matiere thermodurcissable. 
15 Dans une realisation preferee, les fibres longues, impregnees en 
continu d'une matiere thermoplastique et portees a la temperature 
d'estaropage, sont rassemblees pour constituer un faisceau, lequel 
e,st depose dans une premiere 'partie de moule, suivant la 
trajectoire choisie, par la tete de distribution prevue sur un 
20 bras, ou sur un chariot dont le deplacement dans I'espace est 
programmable. Ainsi, la tete de distribution se deplace 
avantageusement sur un gabarit representant le trajet de depot du 
composite thermoplastique filiforme. 

La figure 4 represente le schema d'une installation per m ettant 
25 la raise en oeuvre du procgde objet de 1' invention, dans laquelle le 
depot du composite filiforme dans le moule est effectue par une 
tite de distribution montee sur un bras articuli dans I'espace. 
Cette installation comprend d"amont en aval, dans le sens de 
deplacement ou de defilement du materiau composite filiforme : 
30 - un magasin A comprenant un certain nombre de bobines 7 
desquelles sont soutirees des fibres longues 1 qui dans le cas de 
I'exemple ne sont pas encore impregnees d'une resine thermoplas- 
tique ; 

- un dispositif de chauffage et d' impregnation B des fibres 
35 longues 1 avec une matiere ou resine thermoplastique, 
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1' impregnation pouvant etre faite avec una matiere thermoplastique 
liquide prevue dans una cuve ou bien avec una matiere 
thermoplastique pulverulente pour former le composite filiforme ; 

- un dispositif de chauffage C, dans le cas ou 1' impregnation 
05 est realisee avec une matiere thermoplastique 3 l*§tat de poudre ; 

- un dispositif d ' entralnement des fibres impregnees, qui peut 
simultanement compacter ces fibres en faisceau (8) en continu ; 

- un dispositif de regulation de la temperature E, pour reguler 
la temperature du faisceau de fibres a la temperature optimale 

10 d'estampage, cette regulation pouvant consister soit en un chauf- 
fage, soit en un refroidissement desdites fibres ; 

- une tete mobile de distribution T montee sur un chariot mobile 
ou sur un bras articule F et servant 3 deposer le composite chaud, 
thermoplastique, filiforme, a fibres longues unidirectionnelles 

15 dans une premiere partie de moule froide ; 

- un moule froid G comprenant une premiere partie de moule 
froide inferieure et une deuxieme partie de moule froide, 
verticalement mobile, disposee au-dessus de la premiere partie de 
moule et destinee a venir cooperer avec cette derniere pour 

20 produire par estampage un objet en composite thermoplastique 
filiforme, et 

*- une presse d* estampage H, qui re9oit les deux parties de moule 
froide et assure la f ermeture du moule et la compression du 
composite y contenu sous la pression. necessaire, 

25 Bien que dans la presente description il soit question de fibres 
ou de f aisceaux de fibres , il convient de noter que ces termes ne 
designent jamais un element filiforme unique. H s'agit tou jours 
d'un groupe de plusieurs dizaines ou centaines, voire milliers de 
filaments qui dans le cas des filaments de verre ont un diametre 

30 d'une quinzaine de microns. Ces fibres peuvent etre regroupees en 
un faisceau ou en plusieurs faisceaux de fibres et etre deposees 
dans la premiere partie de moule en cet €tat groupe. 

Les fibres non impregnees sont soutirees des bobines 7 du 
magasin A et sont impregnees dans le dispositif B ; la resine 

35 thermoplastique, si elle n'a pas ete deposee sur les fibres a 
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I'Stat liquide, est fondue dans le dispositif C ; c'est le cas oO 
1' impregnation dans le dispositif B a ete realise'e par un produit a 
l^§tat de poudre ; les fibres formant alors le composite 
thermoplastique a fibres longues unidirectionnelles sont tirees ou 
entrainees par le dispositif d*entralnement D et eventuellement 
simultanement compactees en un ou plusieurs faisceaux 8 ; la 
temperature du composite thermoplastique et plus particulierement 
de la resine est eventuellement reglee dans le dispositif E (par 
chauffage ou par refroidissement) a la temperature d'estampage. 

Le faisceau 8 ou les fibres 1 passent alors sur le bras articule 
F, ou un chariot portent la tete de distribution T dont le 
dSplacement dans I'espace est programmable ; cette tete de 
distribution T comprend diss moyens d'entralnement tels qu'au moins 
un rouleau moteur 21, une planche d'appui 22 disposee verticalement 
dans une cavite de passage 23 de la tete T suivant un plan axial de 
ladite tSte T a cote d'une ouverture ou embouchure d' ejection 24, 
ainsi que des ressorts 25 destines a solliciter ledit rouleau 
moteur 21 elastiquement centre une face d'appui de ladite planche 
22 o Cette tete de distribution T comprend egalement des moyens de 
decoupe rapide 26 qui sont disposes dans la cavite de passage 23 
au-dessus de et pres de 1' embouchure d'Sjection 24 et en dessous du 
rouleau moteur 21, a cote de la planche d'appui 22 qui dans ce cas 
sert de contre-appui aux tranchants des moyens de decoupe 26, les 
fibres ou faisceaux de fibres 8 defilant la long de la planche 
d'appui 22 et etant pinces entre celle-ci et la peripherie du 
rouleau moteur 21. Le faisceau 8 est coupe et son avancement 3 
travers la tete-T est arrete quand la quantite de composite deposee 
dans la premiere partie de moule correspond a la quantite 
necessaire au remplissage de la chambre du moule, cette chambre 
etant delimitee par les parois interieures des deux parties de 
moule froides. Le dep6t du composite filiforme dans la premiSre 
partie de moule -doit s'effectuer en un temps tres court qui est de 
l*ordre d'une dizaine de secondes pour eviter le refroidissement 
premature du materiau composite filiforme. Le moule est ensuite 
ferme sous pression par la descente de la partie de moule 
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superieure de la presse H ; grSce a la compression du ma^eriau 
composite filiforme chaud dans le moule G, ce materiau est refoule 
contra les parois froides de la chambre de moule oO il se fige 
rapidement suite au refroidissement qu'il subit ; la piece ainsi 

05 estampee est demoulSe apres refroidissement de celle-ci et 
ouverture du moule G, 

Lorsque le faisceau 8 ou les fibres 1 sont coupes a 1' embouchure 
d' ejection 24 de la tete de distribution T et le rouleau moteur 21 
est arrets pour interrompre momentanement 1 ' alimentation de la 

10 premiere partie de moule puisqu'elle comporte deja une quantite 
suffisante en materiau composite pour la fabrication de la pidce 
estampee, le defilement ou I'avancement des fibres 1 ou des 
faisceaux de fibres 8 est egalement arrete sur le trajet compris 
entre la t§te de distribution T et la sortie du dispositif de 

15 regulation E. 

Par centre, le soutirage des fibres 1, 1' impregnation des 
fibres. 1 et leur transport ou ayancement jusque dans le 
dispositif de regulation E continuent normalement et ne son't pas 
interrompus . 

20 Ceci est rendu possible du fait que le dispositif de regulation 

de temperature E comprend une enceinte 27 dans laquelle est prevue 
une unitg tampon 28 pour stocker temporairement , par exemple par 
une augmentation du trajet des fibres 1 ou faisceaux 8, la quantite. 
de composite thermoplastique filiforme entrant dans le dispositif 

25 de regulation E, c'est-d-dire dans 1' enceinte pendant l'arr§t des 
moyens d'entrainement 21 dudit composite filiforme dans la tite de 
distribution T. 

On choisit la vitesse de defilement du trongon de fibres ou 
composite filiforme en amont de 1' enceinte 27 du dispositif de 

30 regulation et.celle du trongon de fibres ou composite filiforme 1 
ou 8 en aval de ladite enceinte 27 de telle sorte que la longueur 
du composite filiforme dibit Se dans la pr emigre partie de moule par 
la tete de distribution T pendant une periods d * alimentation 
continue du moule G soit egale § la somme des longueurs resultant 

35 des longueurs de composite filiforme introduite dans 1' enceinte 27 
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du dispositif de regulation E pendant, d'une part, la periode 
d' alimentation du moule G par la tete de distribution T et, d' autre 
part, la periode d* interruption de 1* alimentation du moule G par 
ladite tete T et d' immobilisation du trongon de composite filiforme 

05 compris entre le moule, ou plus precisiment dit la tete de 
distribution T, et la sortie de 1' enceinte 27 du ddLspositif de 
regulation E. Autrement dit, la Vitesse de defilement du trongon de 
composite filiforme en aval de 1' enceinte 27 est superieure a celle 
du trongon en amont de ladite enceinte 27, le trongon de composite 

10 en aval de 1* enceinte 27 defile de fagon intermittent e tandis que 
le trongon de composite en amont de 1" enceinte 27 defile de fagon 
continue et la quantite de composite filiforme entrant dans 
1* enceinte 27 pendant une periode d'arrSt du trongon de composite 
filiforme en aval de 1* enceinte 27 y est stockee temparairement 

15 jusqu'S la reprise de 1* alimentation du moule c'est-a-dire le 
defilement du trongon aval de composite filiforme a travers la 
tete de distribution T. 

Le precede selon 1' invention est done remarquable par un 
chargement du moule G de fagon quasi continue avec une preparation 

20 continue des composites filiformes chauds thermoplastiques a 
fibres longues unidirectionnelles debites directement dans le moule 
d'estampage froid. 

Au lieu de preparer le composite filiforme thermoplastique par 
impregnation des fibres avec une matiere thermoplastique, on peut 

25 aussi utiliser des composites filiformes thermoplastiques a fibres 
longues unidirectionnelles prealablement fabriques et enroules sur 
une. bobine. Dans ce cas on supprime le dispositif de chauffage et 
d'imprSgnation B de la figure 4, le reste de 1' installation etant 
conserve. 

30 Telle que representee sur les figures 5£ et 5^, 1' unite tampon 

28 comprend plusieurs rouleaux de renvoi fixes 9a et plusieurs 
rouleaux de renvoi mobiles en translation 9b entre deux points 
extremes dont I'un est proche du rouleau fixe 9a et 1' autre 
eloigne de ce dernier. Les rouleaux de renvoi 9a, 9b sont disposes a 

35 axe horizontal et sont paralleles les uns par rapport aux autres. 
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Les rouleaux mobiles 9b, dits rouleaux danseurs, sont: guides 
suivant des trajets paralleles verticaux dans des guides verticaux 
9c recevarrt les embouts lateraux 9d desdits rouleaux 9b. Des 
ressorts de rappel nan representes sollicitent les rouleaux 

05 danseurs Sb dans une position dans laquelle ils sont le plus 
eloigne d*un rouleau fixe ga et dans laquelle les fibres ou 
faisceaux de fibres 1,8 contenus dans 1' enceinte 27 du dispositif 
de regulation E sont legerement tendus. 

Une paire de rouleaux d ' entrainement 29 peut etre prevue i la 

10 sortie de 1* enceinte 27, cette paire de rouleaux d'entrainement 29 
etant a 1' arret ou en marche en mime temps que le rouleau moteur 21 
de la tete de distribution T. 

On remarquera que les fibres ou faisceaux de fibres passent S 
1' entree de 1' enceinte 27 d'abord sur un rouleau fixe 9a et 

15 s'enroulent ensuite, de I'amont vers I'aval de leur trajet, 
alternativeraent autour d'un rouleau danseur mobile 9b et d'un 
rouleau fixe 9a avant de passer le cas echeant, a la sortie de 
1* enceinte 27, entre les rouleaux d'uhe paire de rouleaux 
d*entra£nement 29. 

20 On remarquera que 1' unite tampon 28 pourra aussi Stre 

constituee par tout autre dispositif analogue permettant le 
stockage temporaire du composite, tel qu*un tapis roulant, sur 
lequel le composite filiforme est depose en continu h la sortie de 
. sa ligne de fabrication, puis repris en continu a I'extremite aval 

25 du tapis pour aliraenter le moule par I'intermediaire de la tete de 
distribution T solidaire du bras articule ou du chariot « 

Quelle que soit la structure de 1' unite tampon 28 pour le 
stockage provisoire du composite filiforme thermoplastique a fibres 
longues unidirectionnelles (rouleaux de renvoi danseurs, tapis 

30 roulant, tables de travail sur glissiere ou autre) , il est possible 
de conserver la temperature du composite se trouvant dans le 
dispositif de regulation E et son unite tampon 28 pendant la 
periode d*attente et/ou de regler la temperature par une rampe de 
chauffage, a infrarouge ou autre prevue dans ledit dispositif E. 

35 II est egalement possible, en variante, d'utiliser deux 
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premieres parties de demi-moule en tandem et d'aliraenter I'une 
d'elle quand 1' autre est ferniee et en position d'estampage et 
vice-versa. Dans ce cas, la presse d'estampage H est equipee par 
example d*une deuxieme partie de moule ou poingon monti sur le 
plateau mobile sup§rieur et de deux tables de travail infgrieures 
montees sur glissieres, sur lesquelles sont disposSes les deux 
premieres parties de moule froides ou matrices. L'une des matrices 
permet I'enlivement de la piece estampee finia et son remplissage 
avec une nouvelle quantite de materiau composite, tandis que 
10 !• autre matrice se trouve dans la presse sous la deuxieme partie 
de moule en phase de "travail" de compression. A la fin du moulage, 
la presse s'ouvre, 1' ensemble des deux tables coulisse 
lateralement de telle sorte que la premiere partie de moule 
contenant la piece qui vient d'etre estampee se trouve en dehors 
15 et a cote du bati de la presse H et que 1' autre premiire partie de 
moole ou matrice qui vient d'etre remplie d'une quantiti 
diterminie de composite se trouve a houveau sous la deuxiime 
partie de moule supirieure. La deuxiSme partie de moule superieure 
est refermee de nquveau sur la matrice remplie, 1' autre matrice est 
dechargge pendant ce temps de la piSce finie et remplie avec une 
nouvelle quantite de composite. 

Ce mode de proceder necessite de travailler avec une presse 
comprenant deux matrices montees en tandem sur les tables de 
travail et par un poingon monte sur le plateau mobile, ou encore, 
25 suivant le dessin de la piice, par deux poingons montes en tandem 
mobiles en translation horizontale sur la table de travail et par 
une matrice montee sur le plateau mobile verticalement au-dessus du 
poingon se trouvant dans la presse. 

Les figures 6a et 6b reprfisentent schematiquement une presse H 
dans diffgrenteq positions lors d'un cycle d'estampage, cette 
presse utilisant un moule comprenant deux premiires parties de 
mouie inferieures 10a, m mobiles en translation horizontals sur 
des rails 10c entre I'un des deux postes dits de chargement 
(dechargement de la piece estampee et alimentation de la premiere 
35 partie . de moule avec une nouvelle quantite de composite) a gauche 
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(figure 6a) ou a droite (figure 6b) du bati de la presse H, el; un 
poste d'estampage dans lequel I'une des deux premieres parties de 
moule montees en tandem se trouve dans le bati de la presse H sous 
la deuxieme partie unique de moule 11. 
05 Les figures 7a et 7b^ representent une installation comprenant 

deux presses HI et H2 comportant chacune deux pastes de chargement 
12,13 ou 14,15 situes de part et d' autre du bati de la presse 
correspondante HI ou H2. 

Les deux presses d'estampage H1,H2 sont de preference disposees 
10 I'une en face de 1' autre de sorte que I'un ou 1' autre des postes 
lateraux de chargement 12,13 (ou 14,15) d'une presse, par exemple 
HI, se trouve en face de I'un ou 1' autre des postes de chargement 
14,15 (ou 12,13) de 1' autre presse, par exemple H2. Comme dans 
1' exemple precedent, cheque presse est associee avec une paire de 
15 premieres parties de moule froides 16a, 16b et 17a, 17b mobiles en 
translation horizontale sur des rails 16c ou 17c entre un poste de 
compression ou d'estampage dans lequel I'une des deux premieres 
•parties de moule 16a, 16b ou 17a, i7b' solidaires I'une de 1' autre 
se trouve en alignement vertical avec et en dessous de la seconde 
20 partie de moule froide 16d ou 17d de la meme presse d'estampage HI 
ou H2, et I'un des deux postes de chargement 12,13 ou 14,15 situes 
de part et d* autre d'une presse HI ou H2 sur le trajet horizontal 
de ladite paire de premieres parties de moule 16a, 16b ou 17a, 17b. 



Aux postes de chargement des presses HI et H2 est associee une 



25 tete de distribution Tl portee par I'extremite libre d'un bras 
articule d'un robot 18a dispose a rai-distance entre les postes de 
chargement 12 et 14. Une disposition similaire est prevue pour les 
postes de chargement 13 et 15 des deux presses HI et H2, auxquels 
correspond la position T2 de la tete de distribution et la 

30 position 18b du robot. Dans ce cas, la tete de distribution Tl 
peut pivoter autour d'un axe vertical du poste de chargement 12 au 
poste de chargement 14 et la tete T2 peut pivoter de sa position 
au-dessus de I'un des postes de chargement 13,15 a 1' autre. 
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II est a noter que les moyens de decoupe 26 de la tete de 
distribirtion comprennerrt au moins une lame de coupe 26a par example 
du type osGxllant, disposee a l*int§r±eur de la cavite 23 en aval 
du rouleau moteur 21 et pres de 1' embouchure d' ejection 24. Si 

05 l"on desire debiter le composite filiforme 1,8 en trongons de 
composite plus ou moins longs, on peut prevoir une pluralite de 
lames de coupe oscillantes 26a^ superposees et guidees suivant des 
trajets paralleles et obliques de haut en bas en direction de la 
planche d'appui 22. Ainsi, lorsque les tranchants des lames de 

10 coupe 26a^ cisaillent le composite filiforme 1,8 centre la planche 
d'appui 22, ils poussent en meme temps I'extreraite amont du 
trongon de composite decoupe vers 1' embouchure d' ejection 24 et 
tirent le composite suivant vers le bas. 

Le procede, objet de 1' invention apporte de nombreux avantages 

15 notannnent : 

- une possibilite d' adaptation optimale de 1' orientation des 
fibres suivant les directions preferentielles ; 

- une f acilite . de chargement tree rapide et une automatisation 
possible du chargement des moules en composite filiforme ; 

20 - une possibilite d* alimentation du moule avec des composites de 

section importante ; 

- un bilan energitique ameliore. 

Si la piece doit avoir des caracteristiques anisotropes, le 
depSt dans le moule du composite filiforme thermoplastique a fibres 
25 longues unidirectionnelles est realise suivant une trajectoire qui 
/ renfprce les directions souhaitees. 

Si la piece a estaroper doit, au contraire, posseder des carac* 
teristiques isotrppes, le depot dans le moule du composite 
filiforme thermoplastique 3 fibres longues unidirectionnelles est 
30 realise suivant une trajectoire qui restaurs, dans la piece moulee 
en compression, I'isotropie des caracteristiques. 

Ceci est obtenu en deposant, par exemple, le composite filiforme 
thermoplastique a fibres longues unidirectionnelles 1 dans la 
premiere partie de moule, sous forme de spirales continues ou 
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encore sous forme de huits continus ou de manidre aliatoire 
(figures 8a , 8b et Be) . 

S*il est souhaite d'obtenix une partis de la piece avec des 
caracteristiques isotropes, et un renforcement de certaines autres 

05 zones y il est possible de combiner les deux trajectoires de dep6t. 

Si le composite filiforme thermoplastique a fibres longues 
unidirectionnelles est depose suivant les contours du rectangle, 
puis en spirales continues, comme ceci est indique schematiquement 
par la figure 3, on obtiendra, apres estampage, une pi§C8 dont les 

10 caracteristiques du panneau central 19 sont isotropes, sauf en ce 
qui concerne le contour rectangulaire 20, oO les caracteristiques 
sont renforcees et anisotropes. 

Le produit gtant constitue de composite filiforme, le depot de 
ce composite dans le moule peut etre realise de maniere pr§cise et 

15 facile en utilisant pour la tete de distribution un support tel 
qu'un bras ou un chariot se deplagant sur un gabarit, De m§me il 
est relativement aise de mesurer la quantite de composite depose, 
par la mesure de la longueur de composite debitee au niveau de la 
tete de distributeur en associant au rouleau moteur 21 un compte 

20 tour le diametre dudit rouleau 21 et la section du composite etant 
connus. Enfin, la coupe d'un composite filiforme au niveau de la 
tete de distribution T en fin de chargement d ' une premiere partie 
de moule est une operation simple. 

Le chauffage Stant realise en continu sur des composites 

25 thermoplastiques filiformes a fibres longues unidirectionnelles, 
et ces composites Stant immediatement deposes aussitSt a chaud dans 
le moule, sans reprises de manutention, les defauts superficiels 
des pieces estampees sont evites ; il est notoire que ces defauts 
superficiels entrainent de nombreux rebuts tres difficiles a eviter 

30 quand, dans les precedes connus, des flans sont chauffes et 
manipules, quand ils sont encore chauds; pour charger le moule de 
la presse. 

L* absence d'un stockage a frold et de la manutention permet 
d*gviter d' avoir h preparer le composite en rubans de faible 
35 gpaisseur pour riduire le diametre d ' enroulement ; grSce au precede 
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present il est au contraire possible de rassembler plusieurs meches 
en un faisceau de section transversale importante et d'alimenter 
alnsl le moule en tres peu de temps. 

Dans le mode decrit de realisation pref§rSe, 1* impregnation des 

05 fibres, d'une part, et le depot dans le moule d*estampage des 
composites filiformes thermoplastiques a fibres longues 
unidirectionnelles d' autre part, Stant realises en une operation 
continue, le bilan energetique est nettement ameliori, puisque 
sont evites le chauffage, puis le refroidissement du composite dans 

10 une operation separee d ' impregnation , puis le rechauffage du 
composite pour le chargement du moule d'estampage. 

II rests cependant conforms a 1' invention de separer 
1' impregnation, de 1* operation d'estampage, sous reserve que 
I'estarapage soit realise par un chargement du moule en continu avec 

15 des composites filiformes thermoplastiques a fibres longues 
unidirectionnelles. 

En separant les operations d* impregnation et d'estampage, serait 
certes perdu I'avantags d'un meiUeur bilan thermique liS au 
jomelage, roais seraierit conserves les a vantages liSs au chargement 

20 en continu du moule de la presse avec des composites filiformes 
thermoplastiques a fibres longues unidirectionnelles, et notamment 
la possibilite d'orienter les fibres dans le sens optimal pour 
ofatenir les caracteristiques optimales de la piece estampee, et, 
d'automatiser I'estampage. 

25 On p.eut encore ameliorer le bilan energetique du precede de 

fabrication d'un objet estampe en composite thermoplastique 
filiforme en defaitant le composite filiforme non pas dans une 
premiSfe partie de moule de la presse d'estampage, roais dans la 
premiere partie ou partie unique d'un pre-moule chaud (30) (^gures 

30 10£,10b^) en associant la tete de distribution T a ce pre-moule 30 
qui est basculable autour d'un axe horizontal 31 entre, d'une part 
un posts d' alimentation dans lequel il est ouvert vers le haut 
(figure IQc) et regoit le composite filiforme continu pour y 
constituer une prefo^ne 32 a I'aide de la tete de distribution 

35 suivant une quantite et une disposition predeterminees^ et, d" autre 
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part, un poste de chargement (figure lOd) dans lequel il peut etre 
retourne et est ouvert vers le bas et se trouve au-dessus d'une 
premiere partie de moule froide 33 de la presse d'estampage. Le 
pre-moule 30 est evidemment aussi mobile en translation entre le 

05 poste d ' alimentation en dessous de la tete de distribution T et le 
poste de dechargement de la preforme 32 qui est dechargee en bloc 
du pre-moule retournS 30 par gravite, poussee pneumatique ou tout 
autre moyen appropri§. Bien entendu, pendant tout son sejour dans 
le prennoule 30 la preforme 32 rests maintenue a sa temperature 

10 d*estampage et en quittant ledit pre-moule 30 (figure 10^) , est 
immediatement placie en bloc dans la premiere partie de moule 
froide 33 (figure 10a) qui I'introduit aussitot sous la seconde 
partie de moule froide 34 de la presse (figure lOf) ou elle est 
alors transformee par estampage en une piece finie en composite 

15 filiforme. Le pre-moule chaud ou chauffe 30 ou la premiere partie 
de moule froide de la presse d' estampage peuvent recevoir au moins 
une couche ou nappe de composite filiforme coupe en trongons 
discontinue plus ou moins longs et 'au mains une couche ou nappe de 
composite filiforme continu, la couche de composite discontinu 

20 etant disposee de preference sur la parol interieure du pr§-moule 
chaud ou de celle de la premiere partie de moule froide de la 
presse d' estampage. Dans ce cas, la couche ou nappe de composite a 
fibres continues est disposee sur la couche ou nappe de composite 
a ^fibres coupees ou discontinues en contact avec la parol 

25 interieure de la premiere partie de moule froide. 

Bien entendu, l*on depose avantageusement le composite a fibres 
longues dans le pre-moule chaud ou dans la premiere partie de moule 
froide suivant un trajet et un dessin dont 1* emplacement correspond 
a celui que lesdites fibres longues occuperont dans le 

30 produit final, de fagon a s'y etendre de maniire orientee suivant 
une direction preferentielle d ' anisotropie dudit produit apr&s 
estampage. 

Dans certains cas d' application, il peut etre avantageux de 
preparer un flan chaud 35 constitue en un materiau composite 
35 thermoplastique comme ceci est schematiquement indique sur les 
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figures 11a 3 11c. 

Un composxte filifortne con1:inu froid 37 est decoupe en trongons 
plus ou moins longs a l*a±de d' une paixe de rouleaux plus ou moins 
longs a I'aide d*une paire de rouleaux d'entrainement 36a, 36b dont 

05 l*un {36a) comporte sur sa piripherie un certain nombre de lames 
obliques de coupe 38 et est sollicite elastiquement contre 1* autre 
rouleau d * entralnement 36b. Ces trongons de composite filiforme 
froid constitues de fibres impregnees d*une matiere thermoplastique 
sont debites dans le fond d'un pre-moule 39 dont la parol 

10 interieure 40 est chauf f ee et dont le fond est constitue par u 
piston d* ejection 41 « Ce pre-moule 33 est articule sur un axe 
horizontal 42 de fagon a pouvoir §tre bascule de 180° entre une 
position de chargemerrt (figure 11a) dans laquelle sa chambre de 
formage 43 est ouverte vers le haut et regoit les trongons de 

15 composite decoupes, et une position de dechargement (figure 11c) 
dans laquelle ladite chambre 43 est ouverte vers le baa et le flan 
d'ebauche chaud 35 peut etre decharge dans la premiere partie de 
moule froide 44 de la presse d*estampage sous la poussee du piston 
d* ejection o 

20 Lorsque la quantite predeterminee de trongon de composite a eta 

chargee dans la chambre de formage 43, ladite quantite de composite 
est chauffee a la temperature de fluage de la matiere 
thermoplastique du composite et est transferee dans ledit pre-moule 
chauf fe 39 sous le poingon chaud 45 d'une presse de pre-estampage 

25 (figure lib) oQ I'on forme un flan ou une pre-forme 35 de composite 
3 fibres coupees ou discontinues. Ensuite ce flan 35 est transporte 
dans son prS-moule 39 jusqu'au dessus de la premiere partie de 
moule froide 44 ou, apres basculement du pre-moule 39 (figure 11c) 
il est dechargg en bloc dans la premiere partie. de moule froide 44 

30 de la presse d'estampage. 

De maniere plus generale, les composites coupes peuvent etre 
deposes dans le moule froid : 

' - soit en meme temps que le composite a fibres longues conti- 
nues, 

35 - soit avant le dep2t du composite a fibres longues continues, 
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- soit apres le depot du composite a fibres longues continues. 
L'ordre dans lequel les deux types de materiaux sont deposes 
peut entrainer des avantages differents, voire conduire a des 
caracteristiques differentes. 
05 Ainsi , lorsque 1 ' on souhaite obtenir une bonne homogeneite entre 

fibres longues continues et fibres coupees dans toute l*epaisseur 
de la piece terniinee, on depose simultanement les composites h 
fibres coupees et a fibres continues. 

Lorsque I'on souhaite eviter un refroidissement premature du 
10 composite a fibres longues continues au cours du dep5t, on peut 
deposer en une seule operation une masse chaude de composite d 
fibres coupees, sur laquelle le composite a fibres longues 
continues est depose, augmentant ainsi I'inertie thermique de 
1' ensemble, 

15 Lorsque I'on souhaite ameliorer I'etat de surface de la piece 

terminee, on fait en sorte que la partie visible (qui peut, suivant 
les caS| etre constitute par le fond ou la surface du moule 
charge) , soit essentiellement constitute par du composite a fibres 
coupees ou encore par de la matrice non chargte de fibres. 

20 L' aspect de surface est ameliore en passant du composite a 
fibres longues continues, au composite a fibres coupees et a la 
matrice non chargee de fibres. 

La recherche de l*etat de surface optimal peut done conduire a 
a j outer sur la partie visible de la piece terminee (fond ou 

25 surface du moule) de la matrice non chargee. 

Ces differentes modalites de realisation peuvent etre combinees, 
en ayant, a titre d'exemple, du fond vers la surface du moule de 
chargement : 

- ou bien du composite a fibres coupees charge en une seule 
30 operation ; 

- ou bien du composite a fibres continues et du composite 3 
fibres coupees deposes simultanement ; 

«- ou bien des fibres coupees ; 

- ou bien de la matrice non chargee. 
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II est egalement rappele que si, dans la description precedente, 
il a ete fait mention de presses a plateau superieur mobile, il 
existe egalement d'autres presses dont le plateau mobile est le 
plateau inferieur, ce plateau s'elevant au moment de la fermeture 

05 du raoule. Get autre type de presse est egalement utilisable dans la 
raise en oeuvre de 1' invention, 

L' invention n'est pas liraitee aux realisations decrites, mais en 
couvre au contraire toutes les variantes qui pourraient leur etre 
apportees sans sortir de leur cadre defini par les revendications 

10 annexees. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede de fabrication d*un objet estampe en un materiau 
composite thermoplastique selon lequel ledit materiau est chauffe a 
la temperature d*estampage avant d'etre place en une quantite 

05 suffisante dans I'une des deux parties d'un moule froid de 
compression faisant partie d'une presse d'estampage et comportant 
une partie de moule fixe et une partie de moule mobile de maniere a 
pouvoir venir fermer rapidement centre la partie de moule fixe et 
compresser fortement le materiau composite pour lui donner la forme 

10 definitive du produit et pour refroidir brusquement le materiau 
contenu dans ledit moule avant la reouverture de celui*ci et 
1* evacuation dudit produit estampe et refroidi, 
caractSrise en ce que : 

- I'on utilise en tant que materiau composite thermoplastique au 
15 moins partiellement un composite filiforme a fibres longues, 

paralleles entre-elles et impregnees d'une matiere thermoplastique, 

- I'on prechauffe ce composite filiforme et on le fait passer en 
continu dans une enceinte de regulation de temperature pour lui 
conferer la temperature d'estampage, 

20 - I'on introduit ensuite en continu ledit composite filiforme dans 
la premiere partie de moule froide de la presse d*estampage 
jusqu'a ce qu'y soit deposee une quantite predeterminee de 
composite filiforme, 

- I'on decoupe ledit composite filiforme lorsque ladite quantite 
25 est atteinte dans la premiere partie de moule et I'on immobilise 

momentanement le tron9on du composite filiforme compris entre 
I'extremite coupee et la sortie de 1' enceinte de regulation 'de 
temperature, tandis que I'on continue a alimenter en composite 
filiforme ladite enceinte de regulation, 
30 - I'on stocke dans cette enceinte la quantite de composite 
filiforme contenue et arrivant dans ladite enceinte pendant 
1' arret de 1' alimentation en composite filiforme de la premiere 
partie de moule Jusqu'a la reprise de 1 ' alimentation de la meme ou 
d'une autre premiere partie de moule, et 
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- 1 ' on choisit les vitesses de defilement du composite f ilif orme 
en amont et en aval de 1' enceinte de regulation de telle sorte 
que la longueur du composite filiforme dibitee dans la premiere 
partie de moule pendant une periode d' alimentation du moule soit 

05 egale a la somme resultant des longueurs de composite filiforme 
introduite dans 1* enceinte de regulation pendant, d*une part, la 
periode d' alimentation du moule et, d' autre part, la periode 
d* interruption de 1* alimentation du moule et d* immobilisation du 
-trongon de composite filiforme compris entre le moule et la sortie 

10 de ladite enceinte, 

2o Precede de fabrication d'un objet estampe en un materiau 
composite thermoplastique selon lequel ledit materiau est chauffe a 
la temperature d'estampage avant d'§tre place en une quantite 
suffisante dans I'une des deux parties d*un moule froid de 

15 compression faisant partie d'une presse d'estampage et comportant 
une partie de moule fixe et une partie de moule mobile de maniere h 
pouvoir venif f ermer rapidement contre la partie de moule fixe et 
compresser fortement le materiau composite pour lui donner la forme 
definitive du produit et pour refroidir brusquement le materiau 

20 contenu dans ledit moule avant la reouverture de celui-ci et 
I'gvacuation dudit produit estampe et refroidi, 
caracterise en ce que : 

- l*on utilise en tant que materiau composite thermoplastique au 
moins partiellement un composite filiforme a fibres longues, 

25 paralleles entre-elles et impregnees d*une matiere thermoplastique, 
.- I'on prechauffe ce composite filiforme et on le fait passer en 
continu dans une enceinte de regulation de temperature pour lui 
conferer la temperature d'estampage, 

- I'on introduit ensuite en continu ledit composite filiforme 
30 dans la premiere partie de moule d'un pre-moule chauffi qui, le cas 

echeant fait partie d'une presse de pre-estampage, jusqu'd ce qu'y 
soit deposee une quantite predeterminee de composite filiforme, 

- I'on decoupe ledit composite filiforme lorsque ladite quantite 
est atteinte dans la premiere partie de pre-moule et I'on 
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immobilise momentanement le trongon du composite filiforme compris 
entre I'extremite coupee et la sortie de 1' enceinte de regulation 
de temperature, tandis que l*on continue a alimenter en composite 
filiforme ladite enceinte de regulation, 

05 - I'on stocke dans cette enceinte la quantite de composite 
filiforme contenue et arrivant dans ladite enceinte pendant 
1' arret de 1 ' alimentation en composite filiforme de la premiere 
partie de pre-moule jusqu'a la reprise de 1 ' alimentation de la meme 
ou d'une autre premiere partie de pre-moule, 

10 - I'on choisit les vitesses de defilement du composite filiforme 
en amont et en aval de 1' enceinte de regulation de telle sorte 
que la longueur du composite filiforme debitee dans la premiere 
partie de pre-moule pendant une periode d' alimentation du 
pre-moule soit egale a la somme resultant des longueurs de 

15 composite filiforme introduite dans 1' enceinte de regulation 
pendant d"une part, la periode d ' alimentation dupre-moule et, 
d* autre part, la periode d * interruption de 1' alimentation du 
pre-moule et d' immobilisation du trongon de composite filiforme 
compris entre le pre- moule et la sortie de ladite enceinte, 

20 - I'on comprime le cas echeant le composite filiforme contenu 
dans le pre-moule chaud et I'on frrme une ebauche ou pre-forme que 
I'on maintient chaude, 

- l*on transfere rapidement I'Sbauche ou pre-forme chaude, le cas 
icheant avec le pre-moule chaud j usque la premiere partie de moule 

25 froide de la presse d'estampage, et 

- I'on dispose 1' ebauche ou la pre-forme chaude dans ladite 
premiere partie de moule froide et on estampe ladite ebauche ou 
pre-forme a I'aide du moule d'estampage froid, 

3. Procede selon 1' une des revendications 1 et 2, caracterise en ce 
30 que juste avant de deposer le composite filiforme dans la premiere 

partie de moule froide d'estampage ou la premiere partie de 
pre-moule chaude, on decoupe les fibres continues en des fibres 
discontinues plus ou moins longues, 

4. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce 
35 que I'on charge la premiere partie de pre-moule chaude ou la 
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premiere partie de moule froide avec au moins une couche ou nappe 
de composite a fibres longues continues et avec au moins une couche 
ou nappe de composite & fibres coupees discontinues. 
5. Proced'e selon la revendication 4, caracterise en ce que I'on 

05 prepare une couche de composite a fibres coupees discontinues dans 
le pr§-moule chaud isotherme, on transfere ladite couche, le cas 
echeant pre-compriihee en efaauche, a la premiere partie de moule 
froide, et on depose sur cette couche de composite a fibres coupees 
une couche de composite a fibres continues » 

10 6- Procede selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise en ce 
que I'on depose le composite a fibres longues dans la premiere 
partie de pre-moule chaude ou la premiere partie de moule froide de 
fagon a placer ledit composite au moins partiellement a des 
emplacements correispondants a 1' emplacement desdites fibres 

15 longues dans le produit final de fagon a s'y etendre de maniere 
orientee suivant une direction preferentielle d'anisotropie du 
produit apres estampage. 

7. Procede selon I'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce 
que I'on regroupe les fibres impregnees continues du composite 

20 filif orme en un f aisceau de fibres avant de les introduire dans 
1* enceinte de regulation de tempirature. 

8. Procede selon I'une des revendications 1 a 7, caracterise en ce 
que l"on utilise deux premieres parties de moule mobiles, 
accouplees en tandem, et destinees a cooperer successivement et 

25 alternativement avec la deuxieme partie de moule de la presse 
d* estampage et que I'on alimente I'une desdites premieres parties 
. de moule avec le composite fili forme pendant que celle-ci occupe 
une position ecartee de ladite presse et que 1' autre premiere 
partie de moule se trouve en place dans ladite presse. 

30 9. Installation de fabrication d'un objet estampi en un materiau 
composite thermoplastique du type comprenant d'araont en aval dans 
le sens du deplacement dudit materiau composite : 

- un magasin de bobines de fibres longues, le cas echeant iro- 
pregnees d'une matiere thermoplastique ; 

35 ^ le cas echeant un dispositif de chauffage et d» impregnation 
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des fibres longues avec une matiere thermoplastique liquide ou 
pulverulente pour former un composite filiforme ; 

- un dispositif d ' entrainement des fibres impregnees at chauf- 
fees ; 

05 - un dispositif de regulation de la temperature des fibres 

impregnees ; 

- une t@te mobile de distribution des fibres impregnees et 
' chauffees ; et, 

- une presse d*estampage comportant au moins une premiere par- 
10 tie de moule froide destinee a recevoir le composite filiforme et 

une deuxieme partie de moule froide verticalement mobile, disposee 
a 1' aplomb de la premiere partie et destinee a venir cooperer avec 
celle-ci pour produire un objet estampe en composite 
thermoplastique filiforme, 

15 caracterisee en ce que la tete de distribution comprend, d'une part 
des moyens d ' entrainement et de distribution ainsi que, d' autre 
part, des moyens de decou'pe pour le composant filiforme et que 
le dispositif de regulation de la temperature comprend une enceinte 
dans laquelle est prgvue une. unite tampon pour stocker 

20 temporairement la quantiti de composite filiforme entrant dans 
ladite enceinte pendant l*arr§t des moyens d*entrainement du 
composant filiforme dans la tete de distribution. 

10. Installation selon la revendication 9, caracterisee en ce que 
un pre-moule chauffe de pre compression est interpose entre la tete 

25 de distribution et la presse d*estampage et que ce pre-moule est 
associe a des moyens de transfert pour transvaser en bloc dans la 
premiere partie de moule froide de la presse d'estampage la 
quantite de composite chaud contenu dans le pre-moule. 

11. Installation selon I'une des revendications 9 et 10, 
30 caracterisee en ce que la presse d*estampage est associee a une 

tete de distribution debitant directement dans la premiere partie 
de moule froid de celle-ci ainsi qu'a un pre-moule. chauffe de 
precompression alimente en un composite filiforme thermoplastique 
ou en une matiere thermoplastique sans fibres et muni de moyens de 
35 transfert pour transvaser en bloc dans la premiere partie de moule 
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froide de ladite presse, la quantite de composite chaud ou de 
matiere thernioplastique chaude contenue dans le pre-moula. 

12. Installation selon I'une des revendications 9 a 11, 
caractirisie en ce que les moyens d'entrainement prevus dans la 

05 tete de distribution comprennent a I'amont de 1' embouchure de 
sortie de celle-ci une planche d'appui verticale disposee dans un 
plan axial de ladite tete ainsi qu'au moins un rouleau moteur 
applique elastiquement contre ladite planche. 

13. Installation selon l^une des revendications 9 a 11, 
10 caracterisee en ce que les moyens de decoupe de la tete de 

distribution comprennent au moins une lame de coupe disposee en 
aval du rouleau moteur et guidee obliquement de haut en bas en 
direction de la planche d'appui, et susceptible de cooperer avec 
ladite planche en poussant vers 1" embouchure d' ejection I'extreraite 
15 amont du composite flliforme decoupe. 

14. Installation selon l*une quelconque des revendications 9 a 13, 
caracterisee en ce que 1* unite tampon du dispositif de regulation 
comprend une serie de rouleaux de renvoi fixes et plusieurs 
rouleaux danseurs mobiles en translation entre deux points extremes 

20 et guides suivant des trajets paralleles, le composite flliforme 
passant de 1* amont vers I'aval alternativement autour d'un rouleau 
fixe et d"un rouleau mobile. 

15. Installation selon I'une des revendications 9 a 14, 
caracterisee en ce qu'une tete de distribution est associee au 

25 pre-moule. 

16. Installation selon I'une des revendications 9 a 15, 
caracterisee en ce que la tete de distribution est montee sur un 
bras oscillant ou sur un support mobile de fagon a imprimer a 
ladite tete un trajet programmable notamment au-dessus de la 

30 premiere partie de moule froide ouverte. 

17. Installation selon I'une des revendications 9 a 16, 
caracterisee en ce que la presse d'estampage comprend deux 
premieres parties de moule firoides mobiles entre un poste de 
compression ou d'estampage en alignement vertical avec la seconde 

35 partie de moule froide de la presse, et au moins un poste de 
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chargement situe a cdte de ladite presse. 

18. Installation selon l*une des revendications 9 a 17, 
caracterisee en ce qu'elle comprend deux presses d'estampage 
disposees I'une en face de 1' autre et comprenant chacune una paire 

05 de premieres parties de moule froides solidaires I'une de 1* autre 
et mobiles entre un poste de compression ou d'estampage dans 
lequel chacune desdites premieres parties de moule se trouve 
alternativement en alignement vertical avec la seconde partie de 
moule froide de la mime presse d'estampage, et un paste de 

10 chargement situe sur le trajet de deplacement horizontal de ladite 
paire de premieres parties de moule et qu'une tete de distribution 
est associee aux postes de chargement de I'une et 1' autre presse 
respectivement et peut se dSplacer respectivement entre I'un et 
1' autre des postes de chargement. 
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